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* Verf ahren zur Herstellung nahtloser, eBbarer, 

Bekanntlicfa reicht die Menge der anfallenden zweischichtiger Kunstdanne auf Alginatbasis 
kleinkalibrigen Danne (Schafsdarme) fur die Herstel- 
lung von Frankfurter, Wiener, Bratwtirsten usw. nicht 

mehr aus, so daB auf dem Markt ein groBer Mangel Anmelder: 

an solchen Darmen besteht. Man hat diesen Mangel 5 Wolff & Co. Aktiengesellschaft, 

dadurch zu beheben versucht, dafi man Danne von Walsrode (Harm ) 

entsprechendem Kaliber aus Cellulosehydrat her- ^ 

stellt, welche nach dem Briihen der Wiirstchen wieder ~ 

abgezogen werden mtissen, da sie nicht eBbar sind. Erfinder benannt: 

Es bedurfte jedoch der Konstruktion besonderer Ab- 10 DipL-Ing. Richard Weingand, Karlsruhe 

ziehmaschinen, die verhaltnismaBig teuer sind; auch = : 

werden solche WUrstchen beim Briihen vor dem Ver- 2 
zehr stark ausgelaugt und verlieren dadurch an Ge- 

schmack. Dosenwiirstchen verwendet, die Danne mit Form- 

Einen anderen Austausch wollte man mit der Her- 15 aldehyd od. dgl. zu harten. 

stellung von nahtlosen Dannen auf Basis von Algina- Als Ausgangsmaterial verwendet man hierfur 

ten schaffen, indem man mit Hilfe einer Ringduse vorteilhafterweise wenig abgebaute Produkte, welche 

eine Losung von Alkalialginat in ein Calciumchlorid- Folien bzw. Schlauche mit guten mechanischen 

bad preBte, wobei unter Bttdung von Calciumalginat Eigenschaften ergeben. 

ein unloslicher Schlauch entstand. Ein solcher Dann 20 Zur besseren Haftung der EiweiBschichten auf der 

hat jedoch die nachteilige Eigenschaft, daB durch Alginatunterlage ist es angebracht, der Alginatldsung 

eine Kochsalzldsung ein zu groBer Teil des geringe Mengen eines EiweiBproduktes zuzusetzen. 

Calciums gegen Natrium ausgetauscht wird, wo- Die bei einem solchen Dann dirxundierende Menge 

.durch der Dann seine guten, mechanischen Eigen- an Natrium-Ionen oder H-Ionen ist verhaltnismaBig 

schaften verliert und eine schmierige Oberflache »5 gering, man kann, um dem Basenaustausch entgegen- 

bekommt. Man hat versucht, diesen Nachteil da- zuwirken, der Alginatschicht etwas Calciumsalz ein- 

durch zu beseitigen, daB man dem Wurstbrat verleiben, wie z. B. Calciumlaktat. Es sind hierfur 

und der aus einer Kochsalzlosung bestehenden nur so geringe Mengen erf orderlich, daB sie den Ge- 

Dosenlake und dem Darm selbst Calciumsalze, wie schmack des Inhalts praktisch nicht mehr beein- 

z. B. Calciumchlorid, Calciumlaktat oder Calcium- 30 flussen. 

gluconat, zusetzt. Diese Zusatze verleihen jedoch Es ist nicht mehr neu, leicht abpellbare kunstliche 

den Wurstchen einen mehr oder weniger starken Wursthaute aus tierischem Material dadurch herzu- 

Beigeschmack, so daB auch dieser Weg zu keinem stellen, dafi man die Innenseite eines Darmes aus 

^el fuhrte. tierischem Material unter anderem mit einer hauch- 

Nach der vorliegenden Erfindung ist es gelungen, 35 diinnen Schicht eines wasserloslichen AJginats iiber- 

einen Dann herzustellen, der in jeder Beziehung den zieht Die beanspruchten eBbaren Darme unterschei- 

gestellten Anforderungen entspricht. Das erfin dungs- den sich hiervon jedoch dadurch, daB sie nicht mit 

gemafie Verfahren zur Herstellung nahtloser, efibarer, einem hauchdUnnen Oberzug aus einem wasserlos- 

zweischichtiger Kunstdanne auf Alginatbasis ist da- lichen Alginat versehen sind, sondern aus einer etwa 

durch gekennzeichnet, daB man unter Verwendung 40 50 Vo der gesamten Wandstarke betragenden Schicht 

einer Alkalialginatlosung und einer EiweiBlosung, eines unloslichen Alginates bestehen. 

wie einer Gelatinelosimg oder Kaseinlosung, als Aus- . . 

gangsprodukt mit Hilfe einer Doppelduse mittels Be is pi el 1 

eines Calciumchlorid und/oder Mineralsaure ent- Aus einer Doppelringduse werden innen eine 

haltenden Fallbades aus Calciumalginat bzw. aus 45 7%>ige, 50° C warmeNatriumalginatlosung und auBen 

Alginsaure und einer EiweiBauBenschicht bestehende eine 5Voige, ebenf alls 50° C warme . Gelatineldsung 

Kunstdanne erzeugt von oben nach unten in ein darunterstehendes 25° C 

Nach einer beyorzugten Ausfuhrungsform versieht ; wanaes Fallbad gedrfickt Dieses, besteht aus einer 

man die erzeugten Kunstdanne anschlieBend noch waBrigen Losung von 15 % Calciumchlorid mit einem 

mit Hilfe eines eiweifihaltigen Bades mit einer Ei- 50 Zusatz von 3% Formaldehyd. Der Darm wird auf 

weiBinnenschicht, wobei es vorteilhaft ist, besonders bekannte Weise innen und auBen mit dem Fallbad 

wenn es sich um Danne handelt, welche man fur besptilt Dabei erfolgt eine Umsetzung des loslichen 
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Natrium alginates in unlosliches Calcium algtnat und 
eine AusfiUlung der Gelatine. Die Diisen sind in 
ihren Durchmessern so bemessen, dafi die Wand- 
starke des getrockneten Darmes je nach Kaliber 
0,015 bis 0,025 mm betragt, wovon zwei Prittel auf 5 
die Alginatschicht nnd ein Drittel auf die Gelatine- . 
schicht kommen. Nach dem Ausfallen wird der Darm 
griindlich ausgewaschen und dann durch ein Weich- 
macherbad gefuhrt, welches aus einer 10%>igen 
itfaBrigen Glycerinlosung besteht. Dann erfolgt die io 
Trocknung des Darmes in aufgeblasenem Zustand, 
indem man ihn durch einen auf etwa 90° C geheizten 
Trockenkanal fuhrt Der fertige Darm wird dann auf 
Spulen auf gewickelt 

Beispiel 2 15 

* An Stelle des in Beispiel 1 genannten Fallbades 
wird ein solches benutzt, welches 10% Salzsaure und 
10°/o Calchimchlorid enthalt Dabei entsteht ein 
Darm, welcher aus freier Alginsaure mit etwas Cal- 20 
ciumalginat besteht. Es folgt dann, wie im Beispiel 1 
beschrieben, die Waschung, die Behandlung mit dem 
V/cichrnacherbad und die Trocknung. 

Beispiel 3 _ 

a 5 

Der nach Beispiel 1 hergestellte Darm wird 
auf der Innenseite einer 5°/aigen Gelatinelosung^ uber- 
zogen. Dazn laBt man den Darm zwischen zwei 
Transportwalzen 40 cm durchhangen und fiiHt in die 
Schleife eine 5%ige Gelatinelosung, in eine zweite 30 
darauffolgende Schleife gibt man eine 3»/oige Form- 
aldehydlosung zum Ausfallen bzw. Harten der Gela- 
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tine. Viskositat und Arbeitsgeschwindigkeit werden 
so eingestellt, dafl die Wandstarke der Gelatineschicht 
0,003 mm betragt Die Weiterbehandlung erfolgt wie 
. bei Beispiel 1. 

... - . V . . .1 \Be4.srp_ieY4 , 

Der nach Beispiel 2 behandelte Darm wird, wie im 
Beispiel 3 beschrieben, innen mit einer geharteten 
Gelatineschicht iiberzogen. 

Patentanspruche: 

1. Verfahren zur HersteUung nahtloser, efl- 
barer, zweischichtiger Kunstdarme auf Alginat- 
basis, dadurch gekennzeichnet, daff 
man unter Verwendung einer Alkalialginatlosung 
und einer Eiweifildsung, wie einer Gelatine- 
losung oder Kaseinlosung, als Ausgan gspro dukt 
mit Hilfe einer Doppeldiise mittels ernes Cal- 
ciumchlorid und/oder Mmeralsauxe enthalten- 
den Fallbades aus Cal ciumalginat bzw. aus 
Alginsaure und einer EiweiBauBenschicht be- 
stehende Kunstdarme erzeugt 

2. Verfahren nach Anspruch I, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafi man die erzeugten Kunstdarme 
anschliefiend noch mit Hilfe eines eiweifihaltigen 
Bades mit einer EiweiBirmenschicht versieht 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dafi man die EiweiBschicht mit 
Formaldehyd hartet 

In Betracht gezogene Druckschriften: 
Deutsche Auslegeschrift Nr. 1 131 076. 
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